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(57) La presente inver.L'on concerne un appareti de triage du 
i ale oase 3=ur le fait que ies surfaces des particules de talc ont 
une plus granoe aptitude au gl:ssement que tes surfaces des 
particutes de roche. 

L appareil seion ('invention comprend une partie ds triage 
pnmaire A constitute par un plan incline 2 et par un disposiiif 
d ahmen;ation rotaiif 1. pour i "alimentation en mineral, et une 
partie de mage secondare B constitute par ur. plan incline 4 
destine au triage du taic et par un autre plan iodine 5 pc *.!iele 
a j precedent el dispose au-dessous de lui. destine au triage 
:ies roches. ces deux plans etant disposes dans la meme 
direction que le pi3n incline 2 de la panie de triage pnmaire A. 

L appareil de mage selon Imventton permet en particulier de 
tner ies pamcuies de talc situees dans une gamme de tailles 
de 10 a 19 mm qui n etaient pas 'jtihsees jusqu'a present 
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La presente invention concerne un appareil pour tr^.er de 
facon efficace le talc contenu dans un melange constitue par des 
particules de talc et de roches teL que Les melanges que I'on 
trouve r dans les minerals de talc broyes. 
05 Le talc est un silicate hydrate naturel de magnesium qui 

est tres tendre et presente des surfaces glissantes et qui est 
utilise en tant qu'isolant Slectrique, lubrifiant, raatiere 
premiere pour cosmetiques et peintures et pour le papier. 

Jusqu'a present, pour trier les minerais, on a utilise 
10 des procedes bases sur Le poids specifique, sur La flottation ou 
sur une separation chiraique, en fonction du type et de la nature 
du minerai a trier et de fagon a obtenir les conditions economiques 
les plus avantageuses. 

En ce qui concerne le talc, Lorsque L'on effectue son 
15 triage a la main par estimation visuelle a partir d'un minerai de 
talc broye, les particules de dimensions comprises entre 10 et 
19 mm qui restent apres le triage a La main et qui contiennent une 
quantite considerable de particules de talc, sont abandcnnees sans 
etre uti Usees dans des aires de stockage a I'air Libre pour des 

Pour remedier a cette situation. La presente invention a 
pour objet de proposer un appareil qui soit capable de trier de 
facon economique les particules de talc presentes dans un minerai 
de talc broye grace a la difference de capacite de glissement des 
25 surfaces des particules de talc et des surfaces des particules de 
roches. Plus part i culi erement , La presente invention propose un 
appareil permettant de trier mecaniquement les particules de talc 
qui presentent des dimensions comprises entre 10 et 19 mm et qui 
etaient abandcr.nees jusqu'a present. 
3 Q L*appareil de triage du talc selon I'invention comprend 

une partie de triage primaire. constitute par un plan incline sous 
un angle constant determine par rapport au plan horizontal et par 
un dispositif d ' a I i ment at i on rotatif, pour X 1 a li ment at ion en 
minerai,. qui est installe au-dessus de la partie superieure du 
35 plan incline, et une partie de triage secondaire constitute par un 
plan incline destine au triage du talc et par un autre plan 
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incline parallele au precedent er dispose en dessous de lu~, 
destine au triage des roches, ces deux pLans etant disposes dans 
La mime direction que le plai. incline de la partie de triage 
pr imai re . 

05 De preference, les trois plans inclines presentent des 

surfaces de structure identique avec une alternance de parties en 
relief et de parties en creux, et Leur extreraite inferieure forme 
un plan horizontal. 

L' invention sera mieux comprise a la lecture de La 

10 description detaillee qui suit et se refere aux dessins annexes, 
donnes uniquement a titre d'exeniple, et dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en perspective de I'appareil 
selon I ' invention, 

- la figure 2 est jne vue en. coupe de I 'apparent seLon 
15 I'invention. 

Lorsqu'un melange de particules de talc et de rocr.e est 
amene dans la partie superieure d'ur. plan incline de triage, les 
particules de talc glissent plus rapiderr.ent que les particules de 
roche du fait que leur surface est pus gl-.ssante que les surfaces 

20 des particules de roche. De ce fait, U apparait des accele rat ions 
de glissement differentes entre ces deux types de particules. 

Cette differente d ■ acce I e rat i cn est amplifiee lorsque la 
surface du plan incline preserve des parties en relief et des 
parties en creux en alternance. 

<?5 En outre, si 1 1 ex t rem i i -i " ;:-5ure du plan incline es: 

disposee dans un plan nor * zor.t 5 , , .ei sart -Les de talc tomoent 
plus loin que les particules de rocne du f a : . z qu'elles ont une plus 
grande acceleration. Oe ce fait, it est possible de recueiLL;- 
separeraent les particules ae talc et les particules de roche. 

30 Lorsqu'on repete ce processus de triage du talc, on parvient a 
augmenter La teneur en talc des particules que I ' on recueille. 

Lorsq-'ur. melange de particules de talc et de particules 
de roche est place sur le plan incline de triage, il importe de 
cciTiciuniquer h ces particules une vitesse constante uniforme et de 

55 Les empecner de s ' ent rechoquer . Le plan incline de triage doit etre 
moni d'jne plaque de recouvrement et doit etre dispose sous un 
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angle par rapport au ptar. horizontal afin que les 
particules du melange puissent glisser sans rouler. La longueur 
cj plan incline doit et re reglee en fonction de la taille des 
particules. 

En se referant aux figures, on distingue une partie de 
triage pnmaire A qui consiste en un plan incline 2 et en un dispo- 
s-.ti- d'alimentation rotatit 1 dispose au-dessus de la partie 
s-perieure du plan incline 2. 

On distingue egalement une partie de triage secondaire B 
:onsi5ie en un plan incline 4 pour Les particules de talc et en 
jr -.ar. incline 5 pour Les particules de rocne, qui est dispose 
:e precedes. Ces deux plans inclines son: disposer dans la 
rr.e-r -.rection que le p. an i:<c.ine 2- 

Dt c-e-erer-e, la i:r«:tjre 3es plans inclines 2, 4 et :> 
, 5 : .a seae r: .r.r s^: = :e presente -r.e a.ternance de Parties 
et par: -es er. c-rj*, et le-r extremite infer ie--e. 



■ = i-^-r -c rr*r-e-i:e 3 po-r le plan inline Z, e-Jt 



. a'-, v^r-. ionti 

Dans ,ci Tig.rei, .ci signes oe reference 6 ^J/ b ' * J" : 



t^.:, -ne par:i:_.e ae 'o^e, r> ! .aq. 



. ; . , r: ...-~T.c'.t -.-.* i-cp.e-e-: = -rr 52,- . 'a&sarpt ion tie* 

:•::=■- 

-s-.spr, .e -.-5 ii". =- sans -3 9 a an* =e 32 3 

t- :er i 5 . -:'S5-e ■. , a-::.e c'-n:. ^ te :'.aa in;. ins "'est 

_,i -.5 cans :*ttr iiT.-.c, .-: tr a;e -.3.: est oxnns eff-.iact 

- . ; - • i: :e est lo-.r.s -..zcr =nte o- c-s --^ 

:;r; ,^.es sont a-enee-, a r; w . 4 r au .ie- =e g.'.sser. De preference, 

_ :r ^_r^' -2*s -.^i -r-.-nes est :-:--sc =ans La guxne 2? 

Li 2iL;i -. ' " - ! a. -ne.-:-. -.-.3-.-^ 1 20it -rsene" .e 

=• .:-it3."te et -"r Vitesse :c-ns-.intr. 

-3 = * -e::-. . "W-- 5 ^cit guiaer 

_ - -._._£ :i.r:r .si 3-e~.e- a ;.-sstr- a_ .iew se ro.'.e-. 

■ -• - , "i.e-z ■•: - *=:.i;- = --^r. _e; :nc = s ■ - ^e 
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reglee de fa^on a uniformiser ^acceleration des particules qui 
entrent dans la partie de triage secondaire B apres avoir quitte la 
partie de triage primaire A. 

Lorsque le melange de talc et de roche a ete introduit 

05 dans la tremie 6 d'alimentation en minerai, le dispositif d'alimen- 
tation rotatif 1 doit amener le melange sur le plan incline 2 avec 
une vitesse constante et en quantite constante, puis les particules 
du melange doivent glisser sur la surface du plan incline au niveau 
duquel la difference deceleration entre le talc 7 et la roche 8 

10 est deja tres importance, de sorte que le talc 7, dont 
L 'acceleration est superieure, tombe sur le plan incline 4 qui est 
dispose 3 une plus grancie distance de la partie de triage 
primaire A, tandis que la roche 8 qui presente une acceleration 
plus faiDle toaoe sur Le plan incline 5 qui est dispose a plus 

15 petite distance de La partie de triage oris-ire A. On realise 
ainsi cans la partie de triage secondaire 3 une separation cu 
rr.e v a~. ge oe particules de taLc et oe roche. 



t "it n 



?*ernp Li 



Le melange contient 



lb a 40 % 



articuies de talc et on -ece^Le a .3 sortie de la 



triage sec on da:- re 3d a 9 



0 % c-a- 



. e 5 ce t a ■. 



?tant -.e :-eT,e processes dans une trcisiese partie triage 
Doss-D-e d'obten-r pLus de 95 X :es r^-t-cjles de talc. 

q^e La pre-r:: ^vennon est tres uf 



It apparait 30 



proccse un proceie :;:-:^^e do-t trier Les 
de tatc qui j^sq-*3 p-ese-t ete abanaonnees sans 



sat" :r, z-r o - 



rjans les 3ires oe s r c : o 3 e a 



'air Libre- 
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REVENDI CAT IONS 




1. Apparei I de triage du talc caracteris£ en ce qu'il 



comprend une partie de triage primaire (A) constituee par un plan 
05 incline (2) sous un angle constant determine par rapport au plan 
horizontal et par un dispositif d'aliaentation rotatif (1># pour 
I •alimentation en oinerai, qui est installe au-dessus de la partie 
superieure du plan incline, et une partie de triage secondaire (B) 
constituee par un plan incline (4) destine au triage du talc et 
10 par un autre plan incline (5) parallele au precedent et dispose 
au-dessous de lui, destine au triage des roches, ces deux plans 
etant disposes dans la raeme direction que le plan incline (2) de 
la partie de triage primaire (A). 



15 que Les trois plans inclines (2), (4) et (5) presentent des 
surfaces de structure identique avec une alternance de parties en 
relief et de parties en creux et en ce que leur extreroite 
inferieure est dans un plan horizontal. 



2. Appareil selon la revendication 1, caracterise en ce 





